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Wischerblatt 



Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft ein Wischerblatt aus Gummi 
nach der Gattung des Hauptanspruchs. 

An Wischerblattmaterialien werden kompLexe 
Anforderungen beziiglich der mechanischen 

Eigenschaf ten als auch der Bestandigkeit gegen 
auSere Einwirkungen gestellt : 

Wischerblattmaterialien miissen flexibel sein, 

leicht fiber die Windschut zscheibe gleiten und 
bestandig sein gegenuber auSeren Einwirkungen, 
insbesondere gegen Oxidation (Ozonspaltung) , 
Mineralol und Chemikalien, die beispielsweise im 
Scheibenwaschwasser enthalten sind. 

Wischerblattmaterialien sind in der Regel Guminis, 
das hei£t vulkanisierte naturliche und/oder 
synthetische Kautschuke (vgl . Rompp Chemie Lexikon, 
9 .Auf lage, S . 1668) . 



Zur Verbesserung der Gleiteigenschaf ten von Gummis 
als Wischerblattmaterialien wird beispielsweise 
vorgeschlagen, die Wischeroberf lache zu 
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beschichten, zu chlorieren oder Gleitpulver wie 
Molybdansulf id auf zubringen. 

Der Wischergummi gemaS der DE-C-3 5 2 7 0 93 besteht 
uberwiegend aus EPDM, das heifit aus Ethyl en - 
Propylen-Dien-Terpolymeren . Bei EPDM liegen die 
ungesattigten Stellen auSerhalb der 

Polymerhauptkette, EPDM ist daher nicht 

halogenierbar . Zudem ist EPDM nicht resistent 
gegenuber Mineralol und Chemikalien aus dem 
Scheibenwaschwasser . Urn die Gleiteigenschaf ten und 
die Bestandigkeit des uberwiegend aus EPDM 
bestehenden Wischerblattes zu verbessern, werden 
daher getnafi der DE-C-35 27 093 auf eine Matrix aus 
EPDM mindestens in den Bereichen, die beim 
best immung s gemafien Gebrauch auf der Oberflache der 
Windschutzscheibe gleiten, Abschnitte aus 

chloriertem Dien-Typ-Gummi auf gebracht . Das 
Wischerblatt hat den Nachteil eines relativ 
komplizierten Aufbaus aus Schichten 

unterschiedlicher Gummimaterialien . 



Vorteile der Erfindung 

Das Wischerblatt mit den Merkmalen des 
Hauptanspruchs hat demgegenuber den Vorteil, mit 
einem einfachen Aufbau eine gute Wischqualitat zu 
erreichen . 

Der Kopfteil aus einem Dien-Typ-Gummi ist 
halogenierbar, wodurch gute Gleiteigenschaf ten und 
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Leichtgangigkeit in den Bereichen, in denen das 
Wischerblatt rait den Bugelkrallen und der 
Federschiene des metallischen Halters 

zusammenwirkt, erreicht werden, sowie auch eine 
hartere Oberf lache . 

Fur den Umlegesteg sowie den Keil des 
Wischerblattes wird erf indungsgemaS 

Chloroprengummi, der im folgenden mit der 
international ublichen Abkiirzung CR bezeichnet 
wird, verwendet . Dadurch wird in einfacher und 
preiswerter Weise eine gute Wischerqualitat 
erreicht . 

CR verbindet gute mechanische Eigenschaf ten mit 
hoher Bestandigkeit gegen Witterungs-, Alterungs-, 
Chemikalien- und Temperatureinf liisse . 

Mechanische Eigenschaf ten von CR, die fur die 
Anwendung als Wischerblattmaterial wichtig sind, 
sind gute elastische Eigenschaf ten, geringster 
Druckverf ormungsrest (lowest compression set) im 
Temperaturbereich von -10°C bis 120°C, d.h. in dem 
fiir die Verwendung als Wischerblatt relevanten 
Temperaturbereich, sowie sehr gute 

Abriebf estigkeit , die sonst nur von teuren 
synthetischen Spezialgummi-Arten erreicht wird. 

Zu den guten mechanischen Eigenschaf ten kommt eine 
hohe Bestandigkeit gegen auSere Einf lusse : 
hohe Wetterbestandigkeit und Bestandigkeit gegen 
Ozonspaltung, die durch den Zusatz von 
Antioxidantien und Ozoninhibitoren, anders als bei 
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anderen Gummi -Arten , noch wesentlich verbessert 
werden kann, geringe Quellung und hohe 
Bestandigkeit gegeniiber Chemikalien, die 

beispielsweise im Scheibenwaschwasser enthalten 
sind, wesentlich hohere Bestandigkeit gegeniiber 
Mineralol im Vergleich zu Vulkanisaten auf der 
Basis von Naturkautschuk sowie hervorragende 
Temperaturbestandigkeit , die jene iiblicher 

vulkanisierter Kautschuke auf der Basis von 
beispielsweise Naturkautschuk, Butadien-Kaut schuk 
oder Styrol -Butadien-Kaut schuk ubertrifft. Die 
Langzeittemperaturbestandigkeit von CR liegt bei 
ca.80°C. 

CR weist somit eine Kombination von Eigenschaf ten 
auf, die fur den Einsatz als Wischerblattmateirial 
wichtig sind, bei einem wesentlich giinstigeren 
Preis im Vergleich zu Spezialkautschuk-Arten . 

Die Unteranspriiche enthalten Weiterbildungen und 
Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen 
Wischerblatts . 

In vorteilhaf ter Weise ist der Bereich des 
Kopfteils (1) , der an den Umlegesteg (2) angrerazt, 
aus demselben Gummimaterial wie der Keil (3) und 
der Umlegesteg (2), d.h. aus CR hergestellt. 
Dadurch wird eine bessere Verankerung der aus CR 
bestehenden Teile ~ Umlegesteg (2) und Keil (3) 
in dem im wesentlichen aus einem Gummi vom Dien - 
Typ bestehenden Kopfteil (1) erreicht. 
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Der Dien - Gurami des Kopfteils (1) ist in 
vorteilhaf ter Weise halogeniert , bevorzugt 
chloriert. Dadurch wird die Oberf lachenharte 
verbessert sowie die Gleitf ahigkeit gegenuber den 
metallischen Halterelementen, wie Krallenbugel und 
Federschiene . 

Das Gummimaterial fur den Kopfteil (1) ist im 
wesentlichen ein Dien - Gummi , wobei bevorzugt 
preiswerte, handelsubliche Gummi - Arten, 
beispielsweise Naturgummi und/oder Butadien - Gummi 
und/oder Styrol - Butadien - Gummi eingesetzt 
werden . 



Ausf uhrungsbeipiele und Zeichnung 



Die Erfindung wird im folgenden anhand von zwei 
Ausfuhrungsbeipielen, die in der nachf olgenden 
Zeichnung dargestellt sind, naher erlautert . 



Es zeigen im einzelnen: 

Figur 1 einen Querschnitt durch ein 
erf indungsgemaSes Wischerblatt mit innenliegender 
Federschiene und 



Figur 2 einen Querschnitt durch ein 

erf indungsgemaSes Wischerblatt mit auSenliegender 
Federschiene . 



Das Wischerblatt nach dem ersten 

Ausfiihrungsbeispiel (Figur 1) hat die ubliche, irn 
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wesentlichen streif enf ormige Ausgestaltung . Der in 
Figur 1 dargestellte Querschnitt zeigt einen 
breiteren Kopfteil 1, der uber einen Umlegesteg 2 
mit einem Keil 3 verbunden ist. Der Kopfteil 1 
weist eine innenliegende kanalf ormige Aussparung 6 
fur die Aufnahme der nicht dargestellten 
Federschiene sowie seitliche Aussparungen 7 fur die 
Aufnahme der nicht dargestellten Krallen der 
metallischen Haltebugel auf . Der Kopfteil 1 ist 
liber einen schmalen Umlegesteg 2 mit dem Keil 3 
verbunden, der sich an seinem dem Kopfteil 
gegeniiberliegenden Ende zu einer schmalen 
Wischlippe 4 verjungt. Der Kopfteil 1 ist im 
wesentlichen aus einem Dien - Typ - Gummi 
ausgebildet, Umlegesteg 2 und Keil 3 aus 
Chloroprengummi (CR) . Zur besseren Verankerung des 
Umlegestegs 2 im Kopfteil 1 ist auch der dem 
Umlegesteg 2 benachbarte Bereich des Kopfteils 1 
aus CR ausgebildet. 

Das erf indungsgemaSe Wischerblatt wird vorzugsweise 
durch Coextrusion von Dien - Kautschuk und 
Chloroprenkautschuk hergestellt, wobei zunachst ein 
unvulkanisierter Streifen mit vorgegebener 
Querschnittsf orm entsteht . Das Wischerblatt wird 
anschlieSend vulkanisiert und gegebenenf alls 
chloriert, beispielsweise durch Behandlung mit 
Hypochlorit oder Trichlorisocyanursaure . 

Das Wischerblatt nach dem zweiten 

Ausf iihrungsbei spiel (Figur 2) ist fur die Aufnahme 
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auEenliegender Federschienen ausgebildet . Es weist 
im Bereich des Kopfteils 1 anstelle des Kanals 6 
aus dem ersten Ausf uhrungsbeispiel auSenliegende 
Aussparungen 8 fur die Aufnahme der nicht 
dargestellten Federschiene auf . - 
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Anspruche 

1. Wischerblatt aus Gumrai niit einem Kopfteil, 
einem Umlegesteg und einem Keil, dadurch 
gekennzeichnet, dai!> der Kopfteil (1) im 
wesentlichen aus einem Gummi vom Dien-Typ und der 
Umlegesteg (2) sowie der Keil (3) im wesentlichen 
aus Chloroprengummi (CR) hergestellt ist. 

2. Wischerblatt nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, da£ der Kopfteil (1) im Berelch, 
der an den Umlegesteg (2) angrenzt, aus CR 
hergestellt ist. 

3. Wischerblatt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daS der Gummi vom Dien-Typ 
halogeniert, insbesondere chloriert ist. 

4. Wischerblatt nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daS der Gummi vom Dien-Typ 
Naturgummi und/oder Butadien-Gummi und/oder Styrrol- 
Butadien-Gummi ist . 
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5. Verwendung von CR als alleiniges Gummimaterial 
fur den Keil (3) eines Wischerblatts . - 
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